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© Verfahren zum Beschriften der Oberflache eines Werkstucks mit Hilfe eines Lasers kleiner 
Leistung. 



© Beschrieben wird ein Verfahren zum Beschriften 
der Oberflache eines metallischen, blanken, vorzugs- 
weise hellen Werkstucks, insbesondere von Alumini- 
umblech, mit Hilfe eines Laser-Beschriftungsgerats 
kleiner Leistung. Um den Kontrast der Beschriftung 
zu erhohen, wird beim Beschriften eine Folie auf die 
zu beschriftende Oberflache aufgelegt und das Ma- 
terial der Folie wird beim Beschriften aus der Folie 
herausgelost. Es wird in die Beschriftung einge- 
brannt und verfarbt sich dabei. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be- 
schriften der Oberflache eines metallischen, vor- 
zugsweise hellen Werkstucks.insbesondere von 
Alurniniumblech, mit Hilfe eines Laser- Beschrif- 
tungsgerats kleiner Leistung. 

Beschriftungslaser geringer Leistung (z.B. NdY- 
Laser) sind seit geraumer Zeit im Einsatz. Die 
Wirkung des Lasers auf verschiedene Materialien 
ist unterschiedlich. So entsteht die Markierung z.B. 
bei Kunststoff durch Farbumschlag oder Einbrand, 
bet blanken Stahl durch Anlatffarben, bei dunkel 
eloxiertem Aluminium durch Wegbrennen der Elo- 
xalschicht und Hervortreten des hellen Aluminiums 
(Negativschrift). Helles Aluminium zeigt nach dem 
Lasern bisher zu wenig Kontraste an den gelaser- 
ten Stellen. 

Insgesamt ia/tt sich somit feststellen, da/3 beim 
Beschriften derartiger Werkstuckoberflachen mit- 
tels Laser die Beschriftung nicht kontrastreich ge- 
nug ist, bedingt durch das im allgemeinen ungenu- 
gende Absorptionsvermogen der Werkstuckober- 
flache. Unter einem Lasergerat kleiner Leistung 
wird hierbei ein solches verstanden, welches eine 
Leistung von etwa maximal 20 Watt hat. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, ein Verfahren mit den Merkmalen des Oberbe- 
griffs von Patentanspruch 1 vorzuschlagen, bei 
dem durch einfache Maflnahmen der Kontrast der 
Beschriftung fuhlbar verbessert werden kann. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist die Erfindung 
dadurch gekennzeichnet, da/3 beim Beschriften mit 
dem Laser-Beschriftungsgerat Bestandteile eines 
Zusatzstoffes durch den Laser thermisch aus dem 
Zusatzstoff herausgelost werden, die in die Be- 
schriftung eingebrannt werden. 

Im allgemeinen werden sich die Bestandteile 
beim Einbrennen verfarben (schwarzen), so da/3 
dadurch eine dauerhafte Kontrastierung der Be- 
schriftung erreicht wird. Es ist aber auch denkbar, 
solche Zusatzstoffe, beispielsweise gefarbte 
(schwarze) Kunststoffe, zu verwenden, die schon 
ohne eine fuhlbare Verfarbung den gesuchten Kon- 
trast ergeben. 

Im allgemeinen wird man den Zusatzstoff 
raumlich in enge Nachbarschaft mit der Beschrif- 
tung bringen. Es wird daher bevorzugt, wenn der 
Zusatzstoff als Folie direkt auf der zu beschriften- 
den Folie aufliegt. Denkbar ist es aber auch, den 
Zusatzstoff raumlich in einem gewissen Abstand 
von der zu beschriftenden Oberflache anzuordnen, 
wobei dann mit dem Laser Bestandteile aus dem 
Zusatzstoff herausgelost werden und in der Be- 
schriftung eingebrannt werden. Bei dieser Anord- 
nung solite das zu beschriftende Werkstuck mit- 
samt des Zusatzstoffs in einer Kammer unterge- 
bracht sein. 

Bevorzugt wird eine transparente Folie verwen- 
det, weil diese zum einen handelsublich ist und 



zum anderen der Beschriftungsvorgang sichtbar ist 
und kontrolliert werden kann. 

Vorzugsweise verwendet man handelsubliche 
Selbstklebefolien oder Schutzfolien, abermals vor- 

5 zugsweise aus transparentem Kunststoff. 

Typische Zusatzstoffe sind also transparente 
Schutzfolien (Schutz des Bleches vor Kratzern) und 
transparente Selbstklebefolien (z.B. Tesafilm). Alle 
Zusatzstoffe konnen anschlieflend entfernt werden. 

70 Die Beschriftung erscheint dunkelbraun bis 
schwarz. Der Laserstrahl durchdringt die transpa- 
rente Folie und trifft auf das blanke. Blech. Ein Teil 
des Strahles wird vom Blech absorbiert und er- 
warmt punktuell dem Strahl folgend die Oberflache. 

75 Dabei werden durch die thermische Energie Stoffe 
aus dem Kleber der Folie und der Folie- selbst 
herausgelost, verfarbUund in das Blech einge- 
brannt. Der refiektierte Teil des Strahles tragt durch 
seine veranderte Wellenlange und der Absorption 

20 in der Folie zu diesem Vorgang matfgeblich bei. f 
Mit dem erfindungsgema/ten Verfahren werden. 
also bevorzugt Werkstucke aus Alumjniumblech 
mit Hilfe eines Lasergerats beschriftet. Es konnen 
aber auch Stahlbleche (Chrombleche) mit dem Ver- 

25 fahren beschriftet werden. Die zu beschriftende 
Oberflache muD nicht hell sein, obgleich bei hellen 
Oberflachen das Problem der Kontrastarmut beim 
Beschriften nach dem Stand der Technik beson- 
ders krass hervortritt. Grundsatzlich ist es moglich, 

30 beliebig helle oder dunkle Oberflachen mit dem 
erfindungsgema/ten Verfahren zu beschriften, weil 
auch bei dunkleren Oberflachen der Kontrast er- 
hoht wird. 

Wenn vorstehend von einem Laser kleiner Lei- 
35 stung gesprochen wurde, so sollen darunter alle 
Laser-Beschriftungsgerate verstanden werden, bei 
denen die geschilderte Problematik (Kontrastarmut 
beim Beschriften nach dem Stand der Technik) 
auftritt; die vorstehend angegebene Grenze von 
40 etwa 20 Watt fur das Beschriftungsgerat ist also 
nicht bindend. 

Vorstehend wurde die Beschriftung eines blan- 
ken Blechs beschrieben. Dies ist zwar ein bevor- 
zugtes Anwendungsgebiet der Erfindung, jedoch 
45 kann die zu beschriftende Oberflache auch mit 
einer Beschichtung versehen sein, beispielsweise 
mit einer Oxidschicht. 

Patentanspruche 

50 

1. Verfahren zum Beschriften der Oberflache ei- 
nes metallischen, vorzugsweise hellen Werk- 
stiicks, insbesondere von Alurniniumblech, mit 
Hilfe eines Laser-Beschriftungsgerats kleiner 
55 Leistung, 

dadurch gekennzeichnet, 
da/3 beim Beschriften mit dem Laser-Beschrif- 
tungsgerat Bestandteile eines Zusatzstoffs 
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durch den Laser thermisch aus dem Zusatz- 
stoff herausgelost werden, die in die Beschrif- 
tung eingebrannt werden. 

Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 der Zusatzstoff beim Einbrennen verfarbt 
wird. 1 



Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet; 

da/3 als Zusatzstoff ein Kunststoff verwendet 
wird. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
da/3 der Zusatzstoff als Folie direkt auf der zu 
beschriftenden Flache aufliegt. 
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Verfahren nach Anspruch 4, - : - fc 

dadurch gekennzeichnet, 

da/3 eine transparente Folie verwendet wird. 
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Verfahren riach Anspruch 4 oder 5', 
dadurch gekennzeichnet, 

da/3 eine Selbstklebefolie oder eine Schutzfolie 
verwendet wird! 
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